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kennen lernen), falls fiir die Korperform des Magneten tincl
irgend ein Felcl 3f0 das Problem der inducirten Magneti-
sirung gelost (das Zusatzfeld Z bereclinet) ist. Kennt man
so das ft eines jeclen Magneten, so ist zirni zweiten Mai ftir
die in Betraclit gezogene Configuration der Magnete (mid
eventuell Eisenmassen.) dasselbe Problem zu loseru

Die fragliche Auf gab e ist in allgemeiner Form nicht los-
bar. Bei den Aufgaben, welclie die magnetische Messtechnik
stellt, liegen, aber folgende besondere Verhaltnisse yor: es
wird gesucht das Feld nur in grosser Entfernung vom Mag-
neteii, und (lie Kraft e auf den Magneten nur in ein em (nahezu)
gleichformigen Felde. Fur beide Aufgaben kommt in erster
Naherungnur in Frage das wahre tmddas inducirte Gesammt-
moment desKorpers. Bs besitzen ferner dieGestalt des Mag-
neten uncl seine Magnetisirung einfache Syimnetrieverhaltnisse.

Sei 31 eine Syinmetrieaxe fiir die Gestalt des Magneten;
daim ist zwar niclit die inducirte Magnetisirung jedes Volum-
tlaeilcliens, wohl aber das inducirte Gesammtmoment parallel
dem ausseren Felde, wenn dieses die Bichtung von 51 hat.
Existiren daher drei zu einander senkrechte Symmetrieaxen
91, S3, 5, so ist, wenn wir diese als Ooordinatenaxen wahlen,
nach. dem Superpositionsprincip (S. 208)

wo a, &, G Constanten bezeichnen, welclie von der Gestalt und
dem // des Magneten abhangen.

Unser Magnet besitze diesen Grad von Symmetric, und
es falle ferner seine magnetische Axe mit der Syinmetrie-
axe SC zusammen; d. h. das magnetische Moment, welches er
ohiie Einwirkung eines fremden Feldes zeigt, tmd welches
wir wie frliher durch K bezeichnen, sei parallel zu 51. Unter
diesen Voraussetzungen behandeln wir nochmals die Gauss'-
sche Messungsmethode (S. 19 Iff.)- ^n einem ersten Versuch.
inogen die Eichtung-en 51 und S3 horizontal liegen, und 51 mit
der Horizontalcomponente H des Erdfeldes clen "Winkel <p ein-
schliessen. Dann hat das inducirte Moment eine Oomponente

a = aH 'cos <p     parallel zu SI,   uncl
|5 = .6 fl" sin gp.     parallel zu SQ.irkenden Ejrafte
